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© BIndemittel zum Aufnehmen von Oel sowie Verfahren zu seiner Herstellung. 

® Ein BIndemittel zum Aufnehmen von 01, Lo- 

sungsmitteln und anderen giftigen Flussigkeiten auf 

Basis von Rindenschnitzein und anderen organi- 

schen Abfalistoffen mit wenigstens teilweise aufge- 

schlossenen Zellen enthalt zwischen 60 und 90, 

vorzugsweise etwa 80 Gewichtsprozent Nadelbaum- 

rinde, und 40-10, vorzugsweise etwa 20 Gewichts- 
prozent eines kornlgen pflanzlichen Abfallproduktes. 

insbesondere von Trauben- oder dergleichen Trester 

- vorzugsweise nach dem Brennen - Oder von zer- 

kleinerten Maiskolben - vorzugsweise nach Entfer- 

nung der Korner. Zu seiner Herstellung werden zu- 

nachst die Nadelbaumrlndenabfalle grob. vorzugs- 
weise auf etwa 10-30 mm, zerkleinert, worauf man 

die naturfeuchten, kornigen Pflanzenabfalle bei- 

mischt und die Mischung - vorzugsweise auf etwa 
^ 10-12% Feuchtigkeit - trocknet, die anschliessend - 
11^ vorzugsweise in einer Hammermuhle - auf eine Kor- 
^ nung von 1-6 mm weiter zerkleinert wird. 
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In der Literatur ist bereits eine Vielzahl von 
solchen Bindemittein vorgeschlagen worden. In der 
Praxis haben sich allerdings nur wenige davon bis- 
her behaupten konnen, bei denen man aber immer 
einen Kompromiss hinsichtlich mehrerer Parameter 
(Verschwendung wertvoller Rohstoffe; hohe Kosten; 
fehlende biologische Abbaubarkeit; giftige Verbren- 
nungsrOckstande; schwierige Handhabung, etc.) in 
Kauf nehmen musste. 

Z.B. beschreibt die CH-A5-669 205 ein solches 
Bindemittel auf Basts Rinde. Torf und Pflanzenfa* 
sern mit Zellen, die wenigstens teilweise mittels 
einer Thermoschneckenpresse aufgeschlossen 
wurden. Dieses Bindemittel hat sich jedoch in der 
Praxis nicht bewahrt: 

Einerseits sind die Investitions- und Betriebsko- 
sten der Thermoschneckenpresse relativ hoch und 
machen das Endprodukt daher im Vergleich zu 
Wettbewerbsprodukten zu teuer; der Aufschluss 
der Zellen ist nur beschrSnkt, da durch die Pres- 
sung schon geoffnete Zellen wieder teilweise ver- 
schlossen werden; andererseits entspricht die Not- 
wendigkeit der Verwendung von Torf nicht mehr 
den heutigen Anforderungen an den Natur- und 
Umweftschutz. Ausserdem hat sich gezeigt, dass 
das dort beschrtebene Bindemittel einerseits 
schlecht riesel- und streuf3hig ist und andererseits 
von vorbeifahrenden Fahrzeugen weggeblasen 
wird, noch bevor es seine Saugwirkung voll entfal- 
ten konnte; schliesslich hatte es den Nachteil, dass 
es - auf Wasser schwimmend, mit Ol vollgesaugt 
oft schon nach 2-3 Stunden im Wasser versank. 
eine Zeit, die oft zu kurz ist, urn mit dem Abheben 
des SIhaltigen Teppichs zurecht zu kommen. 

Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe ge- 
stellt. alle diese Nachteile zu vermeiden. Dies ge- 
lang in uberraschender Weise erstmalig durch die 
Verwirklichung der im Kennzeichen des Anspruchs 
1 beschriebenen Merkmale. Weiterentwicklungen 
und verbesserte Ausfuhrungsformen der Erfindung 
sind In den abhangigen Anspruchen beschrieben. 

Besonders Ot)erraschend waren zwei Feststel- 
lungen: 

1. Fiir den erfindungsgemassen Zweck kommt 
es sehr wesentlich auf die Art der Rindenabfalle 
an, welche Erkenntnis der etngangs genannten 
CH-A5 fehlte. So gut wie alle Laubbaumrinden- 
abfalle stauben beim Trocknen viel zu stark und 
haben im Durchschnitt eIn fur den erfindungsge- 
massen Zweck um 50% geringeres Saugvermo- 
gen als NadetbaumabfStle. Insbesondere mit 
Fichten- und L^rchenrinden wurden dagegen 
sehr gute Erfahrungen gemacht. 

2. Fur den erfindungsgemassen Zweck kommt 
es sehr wesentlich auf die Art der Pflanzenteile 
an. Sehr stark faserige Stoffe haben sich nicht 
so gut bewahrt wie kornrge, weil die letzteren 
dazu beltragen. dass das fertige Bindemittel 



eine sandige Struktur erhSIt, damit besser riesel- 
bzw. streufahig wird und nicht soviel Staubantei- 
le enthalt. In Frage kommen nicht nur Trauben- 
trester oder Maiskolben (nach Entfernung der 
5 Korner), sondern auch andere Obsttrester. Sa- 
men- bzw. Kernteile von Obst- oder GemOsere- 
sten, Z.B. KOrbiskeme, sowie OlpressrOckstan- 
de, Biertreber. etc. 
Sowohl die Rindenabfalle wie auch die erwahn- 
70 ten pflanzlichen Abfallstoffe kommen in der Regei 
mit etwa 40-50 Gew.% Feuchtigkeit zum Einsatz. 

Bleibt man mit den Rindenabfailen unter 60%, 
entwickeit das Bindemittel zu wenig Saugkraft; geht 
man Uber 90% hinaus, wird das Endprodukt zu 
75 pulverig und staubt zu leicht. Analoges ist von den 
Grenzen des Zusatzes korniger Pflanzenreste zu 
sagen: Unter 10% ergibt sich zu wenig "Binde"- 
kraft; Uber 40% wird die Saugkraft des Endproduk- 
tes zu gering. 

20 Mit den idealen Mischungsverhaltnissen von 

etwa 80% Nadelbaumrindenabfallen und etwa 20% 
kornlgen Pflanzenabfallen. die schwerer als Rinde 
sind, bleibt das Olbindemittel besser auf der Stras- 
se liegen, wird nicht weggeblasen und bleibt auf 

25 Wasser nach dem Aufsaugen eines allenfalts auf 
der Wasseroberfiache schwimmenden Olteppichs 
2-3 Tage lang schwimmen, bevor es zu sinken 
beginnt. Die resultierende Kuchenschicht tst we- 
sentlich kompakter als beim Olbindemittel nach der 

30 eingangs erwahnten CH-A5 und daher besser ab- 
zuheben. 

Ein bevorzugtes Verfahren zur Herstellung des 
erfindungsgemassen Bindemittels ist in Anspruch 2 
beschrieben. Dabei erfolgt sowohl die Vor- wie 

35 auch die Nachzerkleinerung vorzugsweise in einer 
Hammermuhle, die Trocknung z.B. In einem Trom- 
meltrockner, wie er fur Grastrocknungsanlagen zum 
Einsatz kommt. Z.B. werden In einem 12m tangen 
Rohr von 3m Durchmesser mit Hilfe eines 50 PS 

40 Ventilators in einer 10-20 cm hohen Schuttung pro 
Stunde 2 Tonnen Fertigprodukt mit nur noch 10-12 
Gew,% Feuchtigkeit durchgesetzt, wobel die Ver- 
weilzeit etwa 25 min betragt. Die Trockenluft 
kommt aus einem mit Ol behelzten Brenner mit 

45 600 'C und kuhit beim Eintritt in die Trommel 
durch die Verdampfungsenergie rasch ab; beim 
Austritt hat sie noch hdchstens 80 * C. 
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1. Bindemittel zum Auf nehmen von Ol. Losungs- 
mitteln und anderen giftigen FlUssigkeiten auf 
Basis von Rindenschnitzein und anderen orga- 
nischen Abfallstoffen mit wenigstens teilweise 
65. aufgeschlossenen Zellen, dadurch gekenn- 

zeichnet, dass es zwischen 60 und 90, vor- 
zugsweise etwa 80 Gewichtsprozent Nadel- 
baumrinde. und 40-10, vorzugsweise etwa 20 
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Gewlchtsprozent eines komlgen pflanzlichen 
Abfallproduktes. insbesondere von Trauben- 
oder dergleichen Trester - vorzugsweise nach 
dem Brennen - Oder von zerkleinerten Maiskol- 
ben - vorzugsweise nach Entfernung der Kor- 5 
ner - enthalt. 

Verfahren zur Herstellung eines Bindemlttels 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Nadelbaumrindenabfalle zunachst w 
grob, vorzugsweise auf etwa 10-30 mm, zer- 
kleinert warden, worauf man die naturfeuchten, 
kornigen Pflanzenabfalle beimischt und die Mi- 
schung - vorzugsweise auf etwa 10-12% 
Feuchtigkeit - trocknet. die anschliessend - 15 
vorzugsweise in einer Hammermuhle - auf eine 
Kornung von 1-6 mm weiter zerkleinert wird. 
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